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@ Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere 

® Boschrieben werden neue Alkenylgruppen aufweisende 
Silpxancopolymere, . .herstellbar indem in einem ersten 
Schritt 

eine mindestens drei aliphatische Doppelbindungen aufwei- 
sende organische Verbindung (1) mit einem Organosiloxan 
(2) mit endstandigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen 
und einem Siedepunkt von ntcht hoher als 150°C bei 
Normaldruck in Gegenwart von die Anlagerung von Si-ge- 
bundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung for- 
derndem Katalysator {3) umgesetzt wird und uberschussiges 
Organosiloxan (2) destiilativ entfemt wird, wobei das einge- 
setzte Verhaitnis von Si-gebundenem Wasserstoff im Orga- 
nosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer 
Verbindung (1) 1,5 bis 20 betragt, in einem zweiten Schritt 
die so erhaitenen, Si-gebundene Wasserstoffatome aufwei- 
• senden Siloxancopolymere mit a,<o-Dien (4) in Gegenwart 

Cvon die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an 
aliphatische Doppelbindung forderndem Katalysator (3) um- 
gesetzt werden und uberschussiges a,a)-Dien (4) destiilativ 
entfernt wird, wobei das eingesetzte Verhaitnis von aliphati- 
scher Doppelbindung im a,aa-Dien (4) zu Si-gebundenem 
Wasserstoff im Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymer 2,0 bis 
20 betragt, und gegebenenfalls in einem dritten Schritt 
die so erhaitenen Alkenylgruppen aufweisenden Siloxanco- 
polymere mit Organopolysiloxan (5) equilibriert werden. 
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lung. Weiterhin betrifft die Erfmdung vernetzbare ^^^^^S^ ^Z^t^^O^ 

gC Aus US-A 4,609,574 (ausgegeben ^^^^eKS? 
vemetzbareZusammensettungenzurHem^ 

polysiloxan mit hSheren Alkenylgruppen, wie s ^^^^^^SiiiSm tnehrstufigen Verfahren aus 
^ruppen enthaltenden Organopolys. oxane ( werden mit Silan mit Si-gebundem 

*Z&ESfi£i ** AUcenylgruppen ^£ « 

von ciner organischen Verbindung nut rwe., ^^/"S eines HydrosUyuerungskatalysators 

S2S3SSS: tf «SK5C2»^ o^A—-. — 

gruppen, wie Sigebundenen 5-HexenylgWpen, b^ 1 ™*™- r^uZ^ndteaen umgesetzt wird. Die so erhalte- 
WasTer^toff atom in Gegenwart eines FJ^g» J^KJS Uratagerong der Doppelbindung von 
nen Produkte weisen einen genngen Gehalt an ^1 Verwendung aer so erhaltenen Polymere nut 

der endstandigen Position in die "^^^^^SSS Kelswebe zur HersteUung von klebrige 
hSheren Alkenylgruppen in ^^^^^^^^0% ^ A^b^ S beemMugL 
Stoffe abweisenden Oberzugen, hat der ^^°/ h ^„„ n ^eren in einer durch Platin oder Plaunverbin- 
Alkenylgruppen aufweisende OrganosilKiumverbuidungen re^giere Doppelbindung der 

duiSen Kuerten HydrosilyUe^^ak^nnur f^^^g^t^n (ed.): The Chemistry of 

(H 2 C-CH-CH 2 -R'-Si= -CH3-CH^H-K siloxancopolymere bereitzustellen. die in einem 

V Esbestanddaher die Aufgabe, Alkenylgruppen "™~BlEhit geringe Doppelbindungsisomensierung 
einfachen Verfahren hergesteUt werden » ^ XleXorgaiopolysto^ 
aufweisen und die mit Si^ebuwienen Wasserstof ^XhaSe I^ppelbmdunV fardemdem Katalysator rasch 
die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff "^^Xefaende SUoxancopolymere bereitzustellen, die 
vernetzen. Es bestand zudem die ^^^^^^S^Max jeweibam Ende einer SUoxankette 
me hr als zwei terminate AUcenylgruppen pro ^ekffl J«S g v^Einheiten oder/und Q-Einhe ten ausge- 

allgemeinen Formel 
R2(CR 3 -CH2)x 

... . . ^„ .,-™^n Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest, 



nicht hoher als 250»C bei Normaldruck m _^ffiZn^Ud und uberschOssiges Organosdoxan (2) 
K aliphatische Doppelbindung fSrferadem ^a^y^CTumg^ Wasserstoffim Organosdoxan (2) 

destillativ entfernt wird, wobei das eingesetzte ^™32Tlinibh 20 betragt, in einem zweiten Schntt die so 
zu aliphatischer Doppelbindung in org amscher ^ rbmduni S^f n ^° toff 5 aoxaftcop olymere mito^-D.en 
erhaltenen, Si-gebundene Wasserstoffatome "*~^^SSoff an aliphatische Doppelbindung fSrdern- 
W ta Gegenwlrt von die Anlagerung ; von ^£SS Dten J) destillativ entfernt wird, wobei das 
i,' Katalvsator (3) umgesetzt werden und uberschussiges >w \ / Sl .„ e hundenem Wasserstoff m den 
60 dnge^fverWltnis vo'n aliphatischer ^PP e,b ^Xtae£m drL« IS* so erhaltenen Alkenyl- 
sUoxancopolymeren 2,0 bis 20 betragt, und M*«^ *™g ^ - Mt aus der Gruppe bestehend aus 
grupSna^^^ linearen) C ndstandige Hy- 

UnSren, endstandige TrtepwtoOT^^ Hydroxylgruppen aufwesen- 

• KSoW^ aus D — ■ 111111 

^^SSSSdS'SSSS SS^un 7 ^ Verfahren zur HersteUung der Alkenylgruppen aufweisenden 
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Siloxancopolymere, dadurch gekennzeichnet, daB in einem ersten Schritt eine mindestens drei aliphatische 
Doppelbindungen aufweisende organische Verbindung (1) der allgemeinen Formel 

R2(CR 3 -CH 2 )x 

wobei R 2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest 5 
oder einen dreiwertigen oder vierwertigen Silanrest, 

R 3 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und 
x 3 oder 4, bedeutet, 

mit einem Organosiloxan (2) mit endstandigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen und einem Siedepunkt von 
nicht hoher als 250° C bei Normaldruck in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebundenera Wasserstoff an io 
aliphatische Doppelbindung fdrderndem Katalysator (3) umgesetzt wird und uberschttssiges Organosiloxan (2) 
destillativ entfernt wird, 

wobei das eingesetzte VerhSItnis von Si-gebundenem Wasserstoff im Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppel- 
bindung in organischer Verbindung (1) 1,5 bis 20 betragt, in einem zweiten Schritt die so erhaltenen, Si-gebunde- 
ne Wasserstoffatome aufweisenden ICohJenwasserstoff-SiloxancopoIymere mit a,o-Dien (4) in Gegenwart von ts 
die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung fdrderndem Katalysator (3) 
umgesetzt werden und uberschussiges <x,G>-Dien (4) destillativ entfernt wird, wobei das eingesetzte Verhaltnis 
von aliphatischer Doppelbindung im ct/o-Dien (4) zu Si-gebundenem Wasserstoff in den Siloxancopolymeren 2,0 
bis 20 betragt, und gegebenenfalls in einem dritten Schritt die so erhaltenen AJkenylgruppen aufweisenden 
Siloxancopolymere mit Organopolysiloxan (5), ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus linearen, endsUndige 20 
~ Triorganosilbxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, linearen, endstandige"Hyd>6xyIgTOpp^i aufwei- 
senden Organopolysiloxanen, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxa- 
nen, cyclischen Organopolysiloxanen und Mischpolymerisaten aus Diorganosiloxan- und Monoorganosiloxan- 
einheiten, equilibriert werden. 

In den erfindungsgemaBen, Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymeren sind die Siloxanbldcke Qber 25 
Kohlenwasserstoffbrucken miteinander verbunden, woraus eine Kohlenwasserstoff-siloxan-Blockstniktur re- 
sultiert Die Struktur von Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopolymeren ist in der eingangs zitierten US-A 
5,241 ,034 beschrieben und gehdrt daher zum Inhalt der Offenbarung der Anmeldung. 

Die erfindungsgemaBen, Alkenylgruppen aufweisenden siloxancopolymere besitzen vorzugsweise eine Visko- 
sitat von 30 bis 50 000 mPa-s bei 25°C, bevorzugt 50 bis 10000 raPa-s bei 25° C, besonders bevorzugt 100 bis 30 
1000 mPa-s bei 25° C 

Das im ersten Verfahrensschritt eingesetzte Organosiloxan (2) hat einen Siedepunkt von vorzugsweise 70° C 
bis 250° C bei 100O hPa, bevorzugt 70° C bis 150°C bei 1000 hPa und enthalt vorzugsweise mindestens zwei . 
Si-gebundene Wasserstoffatome je MoIekuL 

Im ersten Verfahrensschritt kann eine Art von Organosiloxanen (2) oder verschiedene Arten von Organosilo- . 35 
xan (2) eingesetzt werden. 

Als Organosiloxan (2) wird im ersten Verfahrensschritt vorzugsweise solches der allgemeinen Formel 

HR 2 SiO(SiR 2 0)oSiR 2 H, * "* 

40 

wobei R gleiche oder verschiedene, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoffreste mit 1 bis 6 Kohlenstoff- 
atomen je Rest und 

n 0 oder eine ganze Zahl im Wert von 1 bis 6, bevorzugt 0, bedeutet, 
verwendet 

Im ersten Verfahrensschritt kann eine Art von organischer Verbindung (1) oder verschiedene Arten von 45 
organischer Verbindung (1) eingesetzt werden. 

Als organische Verbindung (1) wird im ersten Verfahrensschritt bevorzugt solches eingesetzt, bei der R 2 ein 
dreiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest und x einen Wert von 3 bedeutet 

Als ct^a-Dien (4) wird im zweiten Verfahrensschritt vorzugsweise solches der allgemeinen Formel 

50 

CH 2 - CR 3 - R 1 -CR 3 =- CH 2 

wobei R 1 einen zweiwertigen Kohlenwasserstoffrest, bevorzugt einen Alkylenrest, mit 2 bis 10 Kohlenstoffato- 
men je Rest bedeutet oder einen zweiwertigen silan- oder Siloxanrest, vorzugsweise mit 2 bis 10 Si-Einheiten, 
und 55 
R 3 die oben daf Or angegebene Bedeutung hat, verwendet 

Es kann im zweiten Verfahrensschritt eine Art von ct,o>-Dien (4) oder verschiedene Arten von o,o>-Dien (4) 
eingesetzt werden. 

Beispiele fur Reste R sind Alkylreste, wie der Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, iso-Propyl-, 1-n- Butyl-, 2-n-ButyI-, 
iso-Buryl-, tert-Butylrest Bevorzugt ist der Methylrest 60 

Beispiele fur halogenierte Reste R sind Halogenalkylreste, wie der 3,3,3-TrifIuor-n-propylrest, der 
2^^2'^'^'-HexafIuorisopropylrest, der Heptafluorisopropylrest 

Beispiele fQr Alkylreste R 3 sind der Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, iso-Propyl-, 1-n-ButyI-, 2-n-ButyI-, iso-Butyl-, 
tert -Butyl-, n-Pentyl-, iso-Pentyl-, neo-Pentyl, tert -Pentylrest und Hexylreste, wie der n-Hexylrest Bevorzugt 
ist R 3 , ein Wasserstoffatom. 65 

Beispiele fur organische Verbindung (1), mit denen die erfindungsgemaBen Alkenylgruppen aufweisenden 
Siloxancopolymere herstellbar sind, sind 
1 ,2,4-Triviny Icyclohexan, 
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1 3^-Trivinylcyclohexan, 
3£-DimethyI^vinyl-l,6-heptadien, 

1 ^3,4-Tetravinylcyciobutaa 
Methyltrivinylsilan, 
s Tetravinylsilan, 

wobei 1,2,4-Trivinylcyclohexan bevorzugt ist 

Beispiele fur den Rest R2 sind daher solche der Formel 



^3 CH 3 



i 

L 

/ \ / 

CH 2 CH 

ch_ ch_ 

» \ 2 / 



15 



20 



CH 



30 



/ \ 

35 CH_ CH 

L L 

/ \ / \ 

CH 2 



\ / 
« CH - CH 



CH - CH 

/ \ 



50 

wobei der Rest der Formel 



55 
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Beispiele fttr tx^o-Dien (4), mit denen die erfindungsgemafien Alkenylgmppen aufweisenden Siloxancopolyrae- 
re herstellbar sind, sind 
1,5-Hexadien, 
1,7-Octadien, 

1,9-Decadien, 5 

1,11-Dodecadien, 

1 ,13-Tetradecadien, 

3,5-Dime thy 1- 1 ,6-hep tadien, 

1 ,4- Diviny [benzol, 

Divinyldimethylsilan, 10 
1 ,3- Divinyl- 1,1 33- tetrame thyldisiloxan, 
wobei 1,5-Hexadien bevorzugt ist 

Beispiele fur den Rest R 1 sind daher soiche der Formel 

-(CH 2 )<- 
_(CH 2 )6- 
-(CH 2 )g- 
-(CH 2 ) 10 - 

20 

CH 3 CH 3 



25 

und 

-QsH 4 -, 

30 

wobei der Rest der Formel 
-(CH 2 ) 2 - 

bevorzugt ist 35 
Organosiloxan (2) wird im ersten Verfahrensschritt in solchen Mengen eingesetzt, daB das Verhaltnis von 

Si-gebundenera Wasserstoff in Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung (1) 

bevorzugt 2,0 bis 10,0, besonders bevorzugt 2J5 bis 5,0 betragt. 

Da Organosiloxan (2) im OberschuB eingesetzt wird, reagieren daher in dem ersten Verfahrensschritt alle 

aliphatische Doppelbindungen in der organ ischen Verbindung (1) ab, und es werden Siloxancopolymere erhal- 40 

ten, die Si-gebundene Wasserstoff atome aufweisen. Durch die anschlieBende dest illative Entfernung des fiber- 

schiissigen Organosiloxans (2) ist gewahrleistet, daB in dem anschlieBenden zwehen Verfahrensschritt das 

a^a-Dien (4) nicht mit dem Qberschussigen Organosiloxan (2) reagiert, sondern mit den Si-gebundenen Wasser- 

stoffatomen der im ersten Schritt erhaltenen Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymere. 

Der erste Verfahrensschritt, die Umsetzung von organischer Verbindung (1), wie 1 ,2,4 Trivinylcyclohexan, mit 45 

Organosiloxan (2), wie l^-Dihydrogen-Ul^-tetramethyldisiloxan, im OberschuB in Gegenwart von Katalysa- 

tor (3) kann durch foigendes Reaktionsschema (1) dargestellt werden: 



50 





+ HSiMe^OSiMejH — (/J .+■ CW» /* +T 3 ,T 4 .. 




Die erhaltene Siloxancopolymerraischung enthSlt dabei einen Anteil von vorzugsweise Qber 50% von indivi- 
duellen Verbindungen Ti und T 2f der Rest sind hBher verzweigte Polymere T3, T 4 etc. 

Als die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung fordernde Katalysatoren 
(3) kdnnen auch bei dem erfindungsgemSBen Verfahren die gleichen Katalysatoren eingesetzt werden, die auch 
bisher zur F&rderung der Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung einge- 
setzt werden konnten. Bei den Katalysatoren (3) handelt es sich vorzugsweise urn ein Metall aus der Gruppe der 



60 
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j . n der piatinmetalle. Beispiele fttr 
• v=.*Wune oder einen Komplex aus Oruppe u si u c iunidioxid, Alunu- 

solche Katalysatoren smd "»g£k ann, Verbindungen oder fco ™Pj^^ho^omplexe, Platin-Alkoholat- 
niumoxydoder AkttvkoUebefmden Ka ^, a ^ tef ta-Komplex^ PUitin-Amo^^ P Umse t- 
PtCU, H 2 Pta s *6H 2 0, N ^PtCU 4HjO. k Ko , exe> Plaon-Keton-Kompiexe,^ p\ atin -13-Divinyl- 

W der er«e Verfahrens^t vo^^ ^ Verbindu ng (1), * B. t A4-Tn- 

UO-Cbesonders bevorzugt 6^Cb.s 1W ^ aufwe - de orgamsche ™™^n^> rfahrensscbritt 

r e m.org^e"^f» 1MlsmdT01 "* 

hex - "f x 

T . I . 

N \ pH hex 

he f he* l*x C « H « 



40 



45 



+• L,5-Hexadien 

55 hex bex 

\ / 

/ \ 
hoc 
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Auch im zweiten Verfahrensschritt werden noch weitere, hdher verzweigte Kohlenwasserstoff-SUoxancopo- 
lymere erhalten. 

Der Katalysator (3) wird im zweiten Verfahrensschritt vorzugsweise in Mengen von 0,5 bis 100 Gew.-ppm 
(Gewichtsteilen je Million Gewichtsteilen), bevorzugt in Mengen von 2 bis 10 Gew. -ppm, jeweils berechnet als 
elementares Platin und bezogen auf das Gesamtgewicht von a^o-Dien (4) und die im ersten Verfahrensschritt 
erhaltenen Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisenden Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymere, verwendet 

Der zweite Verfahrensschritt wird vorzugsweise beim Druck der umgebenden Atmosphere, also etwa bei 
1020 hPa (abs-X durchgefuhrt, es kann aber auch bei hdheren oder niedrigeren Drucken durchgefOhrt werden. 
Ferner wird der zweite Verfahrensschritt vorzugsweise bei einer Temperatur von 50° C bis 150° C, bevorzugt 
60° C bis 1 20° Q durchgefuhrt 

Bevorzugt werden die im zweiten Verfahrensschritt erhaltenen Alkenylgruppen aufweisenden Siloxancopoly- 
raere in dem dritten Verfahrensschritt mit Organopolysiloxan (5) equilibriert 

Der dritte Verfahrensschritt, die Equilibrierung, kann durch folgendes Reaktionsschema (3) dargestellt wer- 
den: 



"Hexenyl- disiloxy steme" 



+-Me„Si0-Polymere 



hex hex 




[- =(-SJMe,OV3 

Durch die Equilibrierung kann die Lange der Siloxanketten in den Alkenylgruppen aufweisenden SHoxanco- 
polymeren vergroBert werden. 

Auch im dritten Verfahrensschritt werden hdher verzweigte siloxancopolymere erhalten. Bei der Equilibrie- 
rung ist die Bildung von Cyclen ohne funktionelle Gruppen, die dem Fachmann bekannt ist und die in Mengen 
von 8 bis 15 Gew.-% vorliegen, unvermeidbar, aber nicht stdrend. Falls gewunscht, kdnnen deren flttchtige 
Anteile (Cyclen mit 3—9 Si-Atomen) durch Vakuum und hohere Temperaturen aus dem Produktgemisch 
entfernt werden. Ebenso wie die Cyclen k6nnen bei der Equilibrierung andere nicht erwimschte aber nicht 
stdrende Nebenprodukte in kleinen Mengen erhalten werden. 

Als Organopolysiloxane (5) werden vorzugsweise solche ausgewShlt aus der Gruppe bestehend aus Iinearen, 
endstandige Triorganosiloxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen der Formel 

R3SiO(SiR20)rSiR3, 

wobei R die oben dafur angegebene Bedeutung hat und r 0 oder eine ganze Zahl im Wert von 1 bis 1500, 
bevorzugt 10 bis 300, ist, Iinearen, endstandige Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen der For- 
mel 

HO(SiR20) s H, 

wobei R die oben dafur angegebene Bedeutung hat und s eine ganze Zahl im Wert von 1 bis 1500, bevorzugt 10 
bis 300, ist, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopolysiloxanen aus Einheiten der 
Formel 




hex hex hex 
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hex hex hex C^H^ hex 



R3S1O1/2. R2S1O und RS1O3/2, 
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wobeiRdieobendafCrange^^ 



(R 2 SiO)o « 

ten aus Einheiten der Forrael 
R 2 SiOundRSiC>3/2, 

wobeiRdieobendafurangegebe^^^ H^SiR^H und (R 2 SiO)«, 

Das Mengenverhaltnis der bei der gegebenenlaus a ^^S* wird lediglich durch den gewunschten Anteil 

ren. welche die EquiUbrierung fordern, eingesetzt Beispi^e ^ciic , Tetramel hyiammoniumhydro- 

^S^^^^^^ T ^S^^^^^ to Mcngen von 50 bis 10 
xid. Bevorzugt sind Alkalihydrox.de. ™ ^pp^, jeweib bezogen auf das Gesamtge- 

(5 SeS r saure Ka^atoren^^^ 

"iTgeg^S^^ 
umSndtAtmosphare.also 

Oder niedrigere Driicke angewendet werde^Das f^.^"^^^^^!, Siloxancopolymere und einge- 
Sufdas Gefamtgewicht der jeweils ^^^^S^^Smittel wie Toluol, durcbgefuhrt Vor 

^erTurfun^^ 
^ativzu^^ 

den Kohlenwasserstoff-SiloxancopolymereE ' ^^^/^S^ntt erhaltenen Aktivwasserstoff endialten- 
kulargewichts bzw. eine Kettenverlangerung der ,m J^gg™^ daran im AnschluB in emem 2. 

den Kohlenwasserstof ^.^aoxancopolymeren^ d ^ e ^ r ne ^ olysilxoane (5) eingesetzt und unter den dort 
Verfahrensschritt erfolgen. Es w f e "^* tTCSe 0™!jsilxoane (5) smd die der Formeln 

Equilibrierung erhaltenen AktWwassMStofl das Verhaltnis von aliphatischer Doppel- 
Sg1« 

tefnWer Reihenfolge vertauscht, so daB V ^^^X sUoxS^lymere konnen wie die Si-gebundene 

baren Zusammensetzungen, die 
ren 

enthalten.verwendet , ^♦hai+f.nden vernetzbaren Zusammensetzungen werden 
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pieren, verwendet 

Die Herstellung der mit dein Trennpapier verbundenen Selbstklebematerialien erfolgt nach dem off-line 
Verf ahren oder dem in-line Verfahren. Beim off-line Verfahren wird die SUiconzusammensetzung auf das Papier 
aufgetragen und vernetzt, dann, in einer darauffolgenden Stufe, gewdhnlich nach dem Aufwickeln des Trennpa- 
piers auf eine Rolle und nach dem Lagern der Rolle, wird ein Klebstoffilm, der beispielsweise auf einem 5 
Etikettenf ace papier aufliegt, auf das beschichtete Papier aufgetragen und der Verbund wird dann zusammenge- 
preBt Beim in-line Verfahren wird die Siliconzusammensetzung auf das Papier aufgetragen und vernetzt, der 
Siliconuberzug wird mit dem Klebstoff beschichtet, das Etikettenf acepapier wird dann auf den Klebstoff aufge- 
tragen und der Verbund schJieOlich zusammengepreBt 

Bei den erfindungsgemaBen Zusamraensetzungen kann eine Art von siloxancopolymer (A) oder verschiedene io 
Arten von Siloxancopolymer (A) eingesetzt werden. 

Als Bestandteil (B) kOnnen auch bei den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen die gleichen Si-gebundene 
Wasserstoffatome aufweisenden Organopolysiloxane verwendet werden, die bei alien bisher bekannten Zusam- 
mensetzungen aus Vinylgruppen aufweisendem Organopolysiloxan, Si-gebundene Wasserstoffatome aufwei- 
sendem Organopolysiloxan und die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung is 
farderndem Katalysator eingesetzt werden konnten. 

Vorzugsweise enthalten die Organopolysiloxane (B) mindestens 3 Si-gebundene Wasserstoffatome. 

Als Bestandteil (B) werden vorzugsweise Organopolysiloxane aus Einheiten der Formel 

W i0 4.(e±f) _ _ _ ... , . 



2 

wobei R die oben dafur angegebene Bedeutung hat 
e 0 oder 1, 

f 0, 1, 2 oder 3 und die Summe e 4- f nicht groBer als 3 ist, 
bevorzugt soiche der Formel 

H g R3-gSiO(SiR2o)k(SiRHO)iSiR3-gHg 
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wobei R die oben dafur angegebene Bedeutung hat, 
g 0 oder 1 

k 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 100 und 

1 0 oder eine ganze Zahl von 1 bis 1 00 ist verwendet 35 

Beispiele fur Organopolysiloxane (B) sind insbesondere Mischpolymerisate aus Dimethyihydrogensiloxan-, 
Methylhydrogensiloxan-, Dimethylsiloxan- und Trimethylsiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Trimethylsi- 
loxan-, Dimethyihydrogensiloxan- und Methylhydrogensiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Trimethylsilo- 
xan-, Dimethylsiloxan- und Methylhydrogensiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus MethylhydrogensUoxan- 
und Trimethylsiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Methylhydrogensiloxan-, Diphenylsiloxan- und Trime- 40 
thyisiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Methylhydrogensiloxan-, Dimethyihydrogensiloxan- und Diphenyl- 
siloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Methylhydrogen-siloxan-, Phenylmethylsiloxan-, Trimethylsiloxan- 
und/oder Dimethylhydrogensiloxaneinheiten, Mischpolymerisate aus Methylhydrogensiloxan-, Dimethylsilo- 
xan-, Diphenylsiloxan-, Trimethyisiloxan- und/oder Dimethylhydrogensiloxaneinheiten sowie Mischpolymerisa- 
te aus Dimethymya^ogensUoxan^Trime'my Phenylhydrogensiloxan-, Dimethylsiloxan- und/oder Phe- 45 
nylmethylsfloxaneinheiten. 

Verfahren zum Herstellen von Organopolysiloxanen (B), auch von soichen Organopolysiloxanen (B) der 
bevorzugten Art, sind allgemein bekannt 

Organopolysiloxan (B) wird vorzugsweise in Mengen von 0,5 bis 6, bevorzugt 1 bis 3, besonders bevorzugt 1^ 
bis 2J5 Grammatom Si-gebundenen Wasserstoffs je Mol Alkenylgruppe — CR 3 ~CH2 in den Alkenylgruppen 50 
aufweisenden Siloxancopolymeren (A) eingesetzt 

Als die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung fSrderndem Katalysator 
(C) konnen auch bei den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen die gleichen Kataiysatoren verwendet wer- 
den, die auch bei den bisher bekannten Zusammensetzungen zum Vernetzen von aliphatische Doppelbindungen 
enthaltenden Organopolysiloxanen mit Verbindungen, die Si-gebundenen Wasserstoff enthalten, zur Fdrderung 55 
der Vernetzung eingesetzt werden konnten. Als Bestandteil (C) werden vorzugsweise die oben genannten 
Kataiysatoren (3) verwendet. 

Katalysator (C) wird vorzugsweise in Mengen von 5 bis 500 Gewichts-ppra (Gewichtsteilen je Million 
GewichtsteilenX insbesondere 10 bis 200 Gewichts-ppm, jeweils berechnet als eleraentares Platinmetall und 
bezogen auf das Gesamtgewicht des Siloxancopolymers (A) und Organopolysiloxans (B) eingesetzt 60 

Beispiele fur weitere Bestandteile, die bei den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen mitverwendet wer- 
den k&nnen, sind die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung bei Raumtem- 
peratur verzdgernde Mittel, sogenannte Inhibitoren (D), Mittel zur Einstellung der Trennkraft LSsungsmittel, 
Haftvermittler und Pigmente. 

Als Inhibitoren (D) konnen auch bei den erfindungsgemaBen Zusammensetzungen alle Inhibitoren verwendet 65 
werden, die auch bisher fur den gleichen Zweck verwendet werden konnten. Beispiele fur Inhibitoren sind 
l^-Divinyl-l.l^-tetramethyldisiloxan, Benzotriazol, Dialkylformamide, Alkylthioharnstoffe, Methylethylketo- 
xim, organische oder siliciumorganische Verbindungen mit einem Siedepunkt von mindestens 25° C bei 
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,oi 2 .to CM «-d »h^ r ^fflJ^SS^^f^ 



l0 RXCH 3 )2SiOt/2 und SiQ 2 , 



lymere (A) und Organopolysiloxane (B). ein 8«f^ m „ n ffeeebene nfalls mitverwendeten Losungsmittel kdnnen 
^ie bei den erftadungsgemaBen ^^^iTnseUung™ aus Si-gebundene Vmylgrup- 
diegleichen Wsungsnnnelseuvdicbeidenbisher ^k^ten^u aufweisen den Organopolysiloxanen und 

pen ausweisenden Organopolysdoxanen ■ S^ ebu ndenen Doppelbindung fSrderndem Katalysator ver- 
die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff M ^P h *f "°^ c ^ B . Alkangemiscbe mit einem siede- 
Jendet werden konnten. Beispiele «r "^SSSJtoS ^dXylolefhalogenierte Alkane ant 1 

bereichvonSO'CbisllO-C^ 

£er^^ * Mengen von 10 bis 

anderen BestandteUe zuletzt zuzusetzen. , camm . nsetzungen erfolgt vorzugsweise bei 50"C bfe t50°C _Ein 

""Sfssss-*. -"-R- jatsjs s^^sssssy-s 

Ultravioleltlkht od« dimh B«tnhl«> ™t IW- ^SlSSEiHn*! gibt cs «ta= Vnd»M voo Unpen 
chen^en Oberflachen kaim in beliebiger. fur d.e 

- ^SfT klebrige Stoffe abweisend zu »a^ 

werden konnen. kann es sich urn Oberflachen ^^^^S^^Koik und Kunststoffolien, z. B. 
Seln. Bekpiele fur derartige Oberflachen suid *W™«JJ "uch aus naturUchen oder synthet.- 
PdyeAySien oder PolypropylenfoUeiv J^J^^^STeTniit Polyethyien beschichtetem 

m Tchen Fasern oder Glasfasern. keranuschen Gegemtandea t« ™ e rwahnten Polyethyien kann es 

ihmfer und von Pappen, einschlieBlich solcher aus Asbest Be. j i«tt vom ene dchmn minderweruge 

XfewTifsu^S^ und/oder polymeren 

PaDierTorten, wie saugfahige Papiere, emschlieBhch _roher* dta. mcM ™ l ^ leimte p api cr^Papiere 

PaDPen konnen hoch- oder minderwerug sein. beisoielsweise zum HersteUen von Trenn-. Abdeck-. 

Die erfindungsgemaBen Zusaromensetzungen •wP^^W^Snttenung von z, B. GieB- oder Dekorfo- 

65 zusammensetznngen eignen s.ch weitcrhin be^pielsweise ^ se lbstklebenden Bandera oder selbstlde- 
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setzungen eignen sich auch fQr die Ausrustung von Verpackungsmaterial, wie solchem aus Papier, Pappschach- 
tein, Metallfolien und Fassern, z. B. Pappe, Kunstoff, Holz oder Eisen, das bzw. die fur Lagerung und/oder 
Transport von kJebrigen Gil tern, wie Klebstoffen, klebrigen Lebensmitteln, z. B. Kuchen, Honig, Bonbons und 
Fleisch, Bitumen, Asphalt, gefetteten Materialien und Rohgummi, bestimmt ist bzw. sind. Ein weiteres Beispiel 
fur die Anwendung der erfindungsgemaflen Zusammensetzungen ist die Ausrustung von Tragern zum Obertra- 5 
gen von Haftldebeschichten beim sogenannten Transfer-Verfahren''. 

Die erf indungsgemaBen Zusammensetzungen eignen sich zur Herstellung der mit dem Trennpapier verbun- 
denen Seibstidebemateriaiien sowohl nach dem off-line Verfahren als auch nach dem in-line Verfahren. 

Beispiel 1 t0 

1,2,4-Trivinylcyclohexan wird mit 1,133-TetraraethyIdisiloxan unter Verwendung von Karstedt-Katalysator, 
der im folgenden dem Katalysator entspricht, wie er nach US 3,775,452, ausgegeben am 27. November 1973, 
Bruce D. Karstedt, General Electric Company hergestellt wird, (entsprechend 3 ppm Pt auf Ansatz) mit in den in 
der Tabelle angegebenen Mengen umgesetzt Das Siloxan wird in alien Fallen vorgelegt, das Trien bei RT oder 15 
erhShter Temperatur zudosiert Eine Nachreaktion bei ca. 80° C gewahrleistet einen Umsatz von eingesetzter 
C - C-Doppelbindung von mehr als 99% ( l H-NMR). 

Im OberschuB noch vorhandenes Disiloxan wird im Vakuum bei 100°C entfernt Es werden jeweils die 
theoretisch zu erwartenden Mengen an SiH-funktionellen Kohlen wasserstof f-SfloxancopoIymer erhalten. 



Trien 


Siloxan 


Copofymer 


Viskositat 


SiH-Equivalent 


Siloxangehalt 


162 g 


402 g 


la 


111 mm 2 /s 


248/g^val 


67% 


162 g 


503 g 


lb 


60 mmVs 


227 g/val 


68 % 


162 g 


704 g 


ic 


38 nomVs 


221 g/val 


69 % 


162 g 


905 g- 


Id 


31mm 2 /s 


212 g/val 


70% 



Entsprechend dem l H-NMR-Spektrum betragt der restliche Anteil an >C— CH2 bezogen auf Einsatzmenge 
weniger als 0^ Mol9fc. Isomerisierungsprodukte infolge einer Umlagerung von Doppeibindungen sind nicht 
nachzuweisen. 35 

Beispiel 2 

221 g des SiH-funktionellen Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymers 1c werden mit den in der Tabelle angege- ' 
benen Menge 1^-Hexadien und Zumischung von Karstedt-Katalysator (entsprechend 4 ppm Pt auf Ansatz) 40 
umgesetzt Hexadien wird mit Katalysator vorgelegt und auf ca. 50° C erwarmt Durch Zudosieren des Copoly- 
mers erreicht der Ansatz Siedetemperatnr. Unter RuckfluB wird dann innerhalb ca. 30—40 Minuten der Rest des 
Copolymers zudosiert, und der Ansatz bei ca. 70° C weitere 2 h ausreagiert. 



Hexadienmenge 


Copolymer 


Viskositdt 


Jodzahl 




C=C-Isomerisieru.ng 


205 g 


2a. 


157 mmVs 


69,5 


0,35 


1,9 Mol-% 


287 g 


2b 


105 ramVs 


75,2 


0,37 


l,7MoI-% 


360 g 


2c 


70 mmVs 


82,4 


0,38 


1,4 Mol-% 



Restliches Hexadien wird abdestilliert; das Produkt bei 1 10° C und 3 hPas ausgeheizt 

55 

Beispiel 3 

119 g des o-ungesattigten Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymers 2b (52% siloxangehalt) werden mit 952 g, 
ot,o>-Dihydroxy-polydimethylsiloxan der Viskositat 20.000 mm 2 /s und 100 ppm PNCI2 (auf Ansatz) 5 Stunden auf 
140°C erhitzt, mit 11 g MgO versetzt und nach 24 h filtriert. Nach Entfernung fliichtiger Bestandteile bei 125°C 60 
und 3 hPas erhalt man 1000 g eines klaren co-ungesattigten KohJenwasserstoffsiloxancopoIymers (3a) mit 
420 mm 2 /s Viskositat und einer Jodzahl von 8^. Laut IH-NMR-Spektrum betragt der Anteil der C—C-lsomeri- 
sierung wie im Vorprodukt 2b 1,7 Mol-%. AHe C = C-Doppelbindungen befinden sich ausschlieBlich an den 
Enden von Siloxanketten. 

65 

Vergleichsbeispiel 

Ein zu Copolymer 3a Shnliches Copolymer wird alternativ unter Verzicht auf die Verwendung von einer 
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n.ndeste.dreiends^^ 

undltoethy.siloxye^^ Gcwichts an l^Hexadien unter 

tat von 400 mrnVs zu *™ che *™**?EZ™T^r SiH-Gruppen und Entfernung aUer fluchtigen Be- 
Pt-Katalyse bei 80*C/N 2 umgesetzt Nach y/ 5 ^*?'^^^^ 

standtei^ einen 2£ fach so hoben uner- 

Sta USesattigte ^n r ^^^^^^ ^^ m (C _ P C =C-C) enthalt. Mit 
wunschten, da nicht mehr reaktiven, I / to ^ eren ^ a - ^..r.. 60 M oi-% a ller5-HexenylgruppenandenEnden 
UONM^Si-NMR-Analytik lafit sich zeigen. daB s,cb ^^ ter KeakMtit befinden, wogegen 
v o ;slxanketten.alsodenOrteng e nn^ Positio nen sitzen. Rund 40 

beim erfindungsgemaBen Produkt 3a aUe 5-Hexenyigrupp 
Mol-% sind seitenstandig angeordnet 
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erfindungsgemdji 
(Beispiel3) 


nicht erflndungsgem&fi 
(Vergleich) 


unerwilnscfate 
Doppelbindimgeii 


1,7 MoI-% 


4,3 Moi-% 


HexenybSIMSjO. 
Gesamtfaexenyl 


100 Mol-% 


. ca. 60 Mol-% 
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Ende der Siloxanketten. 

Beispiel4 

.COgdeso-ungesatdgten^^^ 
tylg^ppen endgestoppten Polydime^oxans m,t «ner *«SSS mit einer Vufcositat von 280 mmVs und 

Beispiel 5 
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aricopolymer i 

Beispiel 6 

100 g des SiH-funktionellen KoWenwassers^ 
JSfs£xa; , derV l skositat20.C^ 

Beispiel 7 

400gdesnachBeis P iel6e r bal^^ 
meTnut St g 1.5-Hexadien und 2 ? mg -Km *™££g£S^ Company) bei 70»C : urngese^ NJJ 
ausgegeben am 27^ November ^SStoafS Xerschussiges Dienim Vakuum entfernt Manerhalt410 g 

Beispiel 8 
12 
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Nach 15 Sekunden ist die Siliconschicht strichfrei gehartet und zeigt keinerlei Abrieb im "Rub-ofF-Test 

Beispiel 9 

Die Forraulierung aus Beispiel 8 wird rait denselben Komponenten wiederholt, wobei aber statt 130 mg nur 
60 mg 1-Ethinylcyclohexanol verwendet wird. Die Verarbeitungszeit betragt nun maximal 4 Stunden. Eine 5 \im 
starke Beschichtung auf Pergaminpapier (65 g/m 2 ) ist nun bei 85° C in nur 10 Sekunden strichfrei und abriebfest 
ausvulkanisiert Die Klebkrafte beziiglich einiger Standardkleber werden gemessen und Qber einen Zeitraum 
von 8 Wochen beobachtet: 



Klebeband 
Lagerzeii 


Tesa 154 


TesaK 7476 


Tesa A 7475 


Klebkr after haltung 


Anfangswert 


7,4 


8,7 


8,5 


> 100 % 


2 Wochen 


7,4 


9,7 


8,3 


> 100 % 


6 Wochen • 


8,1 


9,0 


7,4 


> 100 % 


8 Wochen 


7,6-.. 


-8,2 


7,4 


>100% 



Die Klebkrafte sind somitzeitstabiL 

Patentansprfiche 

1. Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere herstellbar indem in einem ersten Schritt eine minde- 
stens drei aliphatische Doppelbindungen aufweisende organische Verbindung(l) der allgemeinen Fonnel 

R2(CR*-CH 2 )x 

wobei R 2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je 
Rest oder einen dreiwertigen oder vierwertigen Silanrest, 

R 3 ein Wasserstoff atom oder einen Alkylrest mit I b is 6 Kohlenstoffatomen je Rest und 
x 3 oder 4, bedeutet, mit einem Organosiloxan (2) mit endstandigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen und 
einem Siedepunkt von nicht h6her als 250° C bei Normaldruck in Gegenwart von die Anlagerung von 
Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung fdrderndem Katalysator (3) umgesetzt wird 
und uberschQssiges Organosiloxan (2) destillativ entfernt wird, wobei das eingesetzte Verhaltnis von Si-ge- 
bundenem Wasserstoffim Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung(l) 
1,5 bis 20 betragt, in einem zweiten Schritt die so erhaltenen, Si-gebundene Wasserstoff atome aufweisenden 
Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymere mit cc,o>-Dien (4) in Gegenwart von die Anlagerung von Si-gebunde- 
nem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung forderndem Katalysator (3) umgesetzt werden und Uber- 
schtlssiges a,o)-Dien (4) destillativ entfernt wird, wobei das eingesetzte Verhaltnis von aliphatischer Doppel- 
bindung im o^o-Dien (4) zu Si-gebundenem Wasserstoff im Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymer 2,0 bis 20 
betragt, und gegebenenfalls in einem dritteri Schritt die so erhaltenen Alkenylgruppen aufweisenden Silox- 
ancopolymere mit Organopolysiloxan (5\ ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus linearen, endstandige 
Triorganosiloxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, linearen, endstandige Hydroxylgruppen auf- 
weisenden Organopolysiloxanen, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopo- 
lysiloxanen, cyclischen Organopolysiloxanen und Mischpolymerisaten aus Diorganosiloxan- und Monoor- 
ganosiloxaneinheiten, equilibriert werden. 

2. Alkenylgruppen aufweisende siloxancopolymere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB als 
Organosiloxan (2) solches der allgemeinen Forme! 

HR 2 SiO(SiR20)nSiR2H, 

wobei R gleiche oder verschiedene, gegebenenfalls halogenierte Kohlenwasserstoff reste mit 1 bis 6 Kohlen- 
stoffatomen je Rest und 

n 0 oder eine gauze Zahl im Wert von 1 bis 6, bevorzugt 
0, bedeutet, 
verwendet wird. 

3. Alkenylgruppen aufweisende siloxancopolymere nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
als organische Verbindung (1) solche verwendet wird, bei der R2 einen dreiwertigen Kohlenwasserstoffrest 
mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je Rest und x den Wert 3 bedeutet 

4. Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB 
als organische Verbindung (1)1 ,2,4-Trivinylcyclohexan verwendet wird. 

5. Alkenylgruppen aufweisende Siloxancopolymere nach einem der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB als a^-Dicn (4) seiches der allgemeinen Formcl 
CH , = CR 3 -R'-CR 3 =CH 2 
s , obel * ^ Alkyienrest * = bU .0 KoWcnstoffatomen „ M - — — — °*< 

S!^^^i-w«™'* iwb *™™«' ,,u,m ' rt ° ,w , . 

d3 ein Wasserstof fatom oder emen Alfcyiresi nut 

R , rcL^f . , nr.,e^n(f a tnmen und einem Siedepunkt 
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R 3 emWasserstoffatomoaeremcn^j»— 

aliphatische Doppelbindung fdrdemdem ^^^^sron aliphatischer Doppelbmdung im a^-Dien (4) 
falls to einem dritten Schritt die so ^^aXSSSimu linearen, endstaruiige Tnorganosdo^- 



f55 



scnen vjrgaiujyv»j*"~ 

^S^Z^ens^gen^^ nach einem der AasprOAe Ibis 7, 

IbweisendenOberzugen. SiloxancoDoWmere herstellbar indem eme mindestens 
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1,5 bis 20betragt 

13. Si-gebundene Wasserstoffatome aufweisende Siloxancopolymere herstellbar indera in einem ersten 
Schritt eine mindestens drei aliphatische Doppelbindungen aufweisende organische Verbindung (1) der 
ailgemeinen Formel 

R2(CR 3 «CH 2 )x 



5 



wobei R 2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je 
Rest oder einen dreiwertigen oder vierwertigen Silanrest, 

R 3 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit I bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und io 
x 3 oder 4, bedeutet, rait einem Organosiloxan (2) mit endstandigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen und 
einem Siedepunkt von nicbt hoher als 250°C bei Normaldruck in Gegenwart von die Anlagerung von 
Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung fdrderndera Kataiysator (3) umgesetzt wird 
und uberschussiges Organosiloxan (2) destillativ entfernt wird, wobei das eingesetzte VerhSltnis von Si-ge- 
bundenem Wasserstoff im Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung (1) 15 
1,5 bis 20 betragt, und in einem zweiten Schritt die so erhaltenen Alkenyigruppen aufweisenden Siloxanco- 
polymere mit Organopoiysiloxan (5), ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus linearen, endstandige 
Triorganosiloxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, linearen, endstandige Hydroxylgruppen auf- 
weisenden Organopolysiloxanen, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopo- 
lysiloxanen, cyclischen Organopolysiloxanen und Mischpolymerisaten aus Diorganosiloxan- und Monoor- 20 
ganosiloxaneinheiten, equilibriert werden, 

.14. Verfahren zur Herstellung der. Alkenyigruppen aufweisenden siloxancopolymere nach einem der- An- 
sprilche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB in einem ersten Schritt eine mindestens drei aliphatische 
Doppelbindungen aufweisende organische Verbindung (1) der ailgemeinen Formel 

R2(CR 3 -CH2)x 25 

wobei R 2 einen dreiwertigen oder vierwertigen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 25 Kohlenstoffatomen je 
Rest oder einen dreiwertigen oder vierwertigen Silanrest, 

R 3 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen je Rest und 

x 3 oder 4, bedeutet, mit einem Organosiloxan (2) mit endstandigen Si-gebundenen Wasserstoffatomen und 30 * 
einem Siedepunkt von nicht mehr als 250° C bei Normaldruck in Gegenwart von die Anlagerung von I 
Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung forderndem Kataiysator (3) umgesetzt wird | 
und uberschussiges Organosiloxan (2) destillativ entfernt wird, wobei das eingesetzte VerhSltnis von Si-ge- .J 
bundenem Wasserstoff im Organosiloxan (2) zu aliphatischer Doppelbindung in organischer Verbindung (1) 
1,5 bis 20 betragt, und in einem zweiten Schritt die so erhaltenen Alkenyigruppen aufweisenden Siloxanco- 35 

polymere mit Organopoiysiloxan (5), ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus linearen, endstandige , 
Triorganosiloxygruppen aufweisenden Organopolysiloxanen, linearen, endstandige Hydroxylgruppen auf- \ 
weisenden Organopolysiloxanen, verzweigten, gegebenenfalls Hydroxylgruppen aufweisenden Organopo- ; 
lysiloxanen, cyclischen Organopolysiloxanen und Mischpolymerisaten aus Diorganosiloxan- und Monoor- | 
ganosiioxaneinheiten, equilibriert werden, und in einem dritten Schritt die so erhaltenen, Si-gebundene 40 % 
Wasserstoffatome aufweisenden Kohlenwasserstoff-Siloxancopolymere mit a,o>-Dien (4) in Gegenwart von if 
die Anlagerung von Si-gebundenem Wasserstoff an aliphatische Doppelbindung forderndem Kataiysator 
(3) umgesetzt werden und uberschussiges ccco-Dien (4) destillativ entfernt wird, wobei das eingesetzte 
VerhSltnis von aliphatischer Doppelbindung im <x,a>-Dien (4) zu Si-gebundenem Wasserstoff im Kohlenwas- 
serstoff-Siloxancopolymer 2,0 bis 20 betr|gt. 45 
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